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Abstract 



Gold powder is inserted in a cavity for the production of fillings in teeth by means of filled gold and this is 
subsequently hardened mechanically. The moisture sensitivity of this process can be avoided by using a paste made 
of platelet shaped gold powder with a plastic, organic binder which liquifies at 20 DEG to 45 DEG C. and the 
mechanical hardening is carried out with ultrasonic. 
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@ Zahnfullmaterial aus Goldpulver 

Zur Herstellung von FuHungen in Zahnen mittels Stopfgold 
wird Goldpulver in die Kavitat eingebracht und dieses an- 
schlieRend mechanisch verfestlgt. Die Feuchtigkeltsemp- 
findiichkeit dieses Verfahrens kann man vermeiden, wenn 
man eine Paste aus plattchenformigem Goldpulver mit ei- 
nem bei 20 bis 45"C sich verfiusslgenden, plastischen orga- 
nischen Bindemrttel verwendet, das wasser- bzw. speichel- 
loslich sein muR und die meciianische Verfestigung unter 
Einwirkung von UltraschaiJ erfolgt. 
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schen Bindemittel, wie N^^./iylmethacrylat oder sonstige 
Patentanspriiche: in der Zahntechnik ubliche Kunststoffe oder Zahnze- 

mente in die Kavitat eingebracht und mit manuellen 

1. Zahnfiillmaterial zum Einbringen in Kavitaten Stopfgeraten der Kavitat angepaBt und verfestigt wird 
und Verfestigung unter Einwirkung von Ultraschall, 5 Mit diesem Verfahren lassen sich allerdings keine ein- 
bestehend aus Goldpulver und einem bei 20 bis 45^*0 wandfreien Oberflachen erzeugen, die auflerdem nicht 
sich verfliissigenden, plastischen organischen Binde- rein metallisch sind, sondern noch den organischen Bin- 
mittel, dadurch gekennzeichnet, daB als der, meist Methacryiate, enthalten. 

Goldpulver ein pl^ttchenformiges Goldpulver und Aus der US-PS 1040 972 ist ein plastisches GoJdma- 
als Bindemittel einwasser-bzw.speichellosliches or- 10 terial bekannt, bestehend aus Goldfasern oder Gold* 
ganisches Bindemittel verwendet wird. schwamm, getrankt mit einem in der Warme weichen, 

2. Zahnfiillmaterial nach Anspruch 1, dadurch ge- beim Abkuhlen hartwerdenden Wachs. das auch zur 
kennzeichnet, daB als Bindemittel Polyathylenglycol Herstellung von Zahnfullungen verwendet werden 
mit einem Molekulargewicht von 600 bis 1500 in kann, Auch hier lassen sich keine einwandfreien Ober- 
Mengen von 0,5 bis 5 Gew.-% verwendet wird. 15 fJachen erzeugen, da das Wachs in der Zahnfiillung ver- 

3. Zahnfiillmaterial nach Anspruch 1 oder 2, da- bleibt. 

durch gekennzeichnet, daB die Goldplattchen eine Aus der DE-OS 14 67 956 ist es bekannt, plastische 
GroBe von 5 bis 100 jim und eine Dicke von 0,1 bis Kunststoffe in Form von Granulaten in ZahrJcavitaten 
5 iim aufweisen, einzubringen und mittels Ultraschallgerate zu verfesti- 

20 gen. 

Es war daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 

ein Zahnfiillmaterial zum Einbringen in Kavitaten und 
Verfestigung unter Einwirkung von Ultraschall zu ent- 

Die Erfindung betrifft ein Zahnfiillmaterial zum Ein- . wickeln, bestehend aus Goldpulver und einem bei 20 bis 
bringen in Kavitaten und Verfestigen unter Einwirkung 25 45° C sich verfliissigenden, plastischen organischen Bin- 
von Ultraschall, bestehend aus Goldpulver und einem demittel, das nicht empfindlich auf Feuchtigkeit ist, ein 
bei 20 bis 45** C sich verfliissigenden, plastischen . organi- rasches Arbeiten eriaubt und einwandfreie metallische 
schen Bindemittel. Oberflachen lief ert. 

In der konservierenden Zahnheilkunde sind eine Rei- Diese Aufgabe wurde erfindungsgemaB dadurch ge- 
he von metallischen Fiillstoffen bekannt, wie beispiels- 30 lost, daB als Goldpulver ein plattchenformiges Goldpul- 
weise Amalgame, GuBIegierungen in Form in Inlays ver und als Bindemittel ein wasser- bzw. speichellosli- 
oder Stopfgold. Die Fiillung der Zahnkavitaten mit chesorganisches Bindemittel verwendet wird* 
Stopfgold ist eine der altesten Zahnfiillungsraethoden. Vorzugsweise verwendet man als Bindemittel Poly- 
Fiir diese Goldstopffiillungen wird chemisch reines athylenglycol mit einem Molekulargewicht von 600 bis 
Gold in Form von Goldfplie, Goldschwamm oder Gold- 35 1500 in Mengen von 0,5 bis 5 Gew.-%. Als sehr vorteil- 
pul ver verwendet haft hat sich ein Zusatz von rund 2,6 Gew.-% Polyathy- 

Die aus reinem Gold hergesteHten Goldstopffiillun- lenglycol erwiesen. Die Goldplattchen haben vorteilhaf- 
gen werden in bezug auf Haltbarkeit, Asthetik und Kor- terweise eine GroBe von 5 bis 100 |im, bei einer Dicke 
rosionsbestandigkeit ausgezeichnet beurteilt Schwer- von 0,1 bis 5 |xm. 

wiegende Nachteile der Goldstopffiillungen sind jedoch 40 Aus dem plattchenformigen Goldpulver und dem or- 
das technisch und zeitlich sehr aufwendige Praparieren ganischen Bindemittel, das physiologisch unbedenklich 
der Kavitat und das ebenfalls groBe Geschick erfor- sein muB, wird eine Paste hergestellt und diese mit ei- 
dernde Legen der Fiillung. So ist zunachst eine sehr nem Werkzeug in die Kavitat gebracht, wo sie unter 
sorgfaltige Bearbeitung der Kavitat mit Unterschnitten Druck- und Uitraschalleinwirkung der Kavitat ange- 
und eine nicht automatisch durchfiihrbare Aufrauhung 45 paBt und verfestigt wird. Oberschiissiges Bindemittel 
der Kavitatenwande notig. Beides ist unbedingt Voraus- wird dabei abgesondert und kann leicht entfernt wer- 
setzung fiir eine ausreichende Haftung des Goldes in den, da es wasser- bzw. speichelloslich ist. 
der Kavitat. Desweiteren muB die Kavitat wahrend des Ob erraschender weise eliminiert die Ultraschallein- 
Goldstopfvorganges absolut frei von Feuchtigkeit sein. wirkung zusammen mit dem Bindemittel voUstandig den 
Dies betrifft nicht nur den SpeichelfluB, sondern auch 50 EinfluB von Feuchtigkeit auf die VerschweiBbarkeit der 
dieAtemluftdesPatienten. Goldpaste, so daB die Fiillungen sogar unter Wasser 

Dies macht die ebenfalls zeitraubende und fiir den oder Speichelgelegt werden konnen. 
Patienten mitunter sehr unangenehme Anwendung von Folgendes Beispiel soil die Erfindung naher erlautern: 
sogenannten Cofferdam-Folien erforderlich. Plattchenformiges Goldpulver (15x0,3p,m2) wird 

Daruber hinaus muB das Material der Goldstopffiillung 55 mit 2,6 Gew.-% Polyathylenglycol (Molekulargewicht 
unmittelbar vor dem Einbringen in die Kavitat in einer ca. 800, Fp: ca. 28*" C) angepastet. Diese Paste wird mit 
sehr sauberen Alkoholflamme ausgegliiht werden, da- einem Ultraschallgerat portionsweise in die Kavitat ei- 
mit samtliche Verunreinigungen auf der Oberfiache ent- nes Zahnes gebracht und bei einer AnpreBkraft von 5 N 
fernt werden und eine kohasive Bindung zwischen den (mindestens 3 N) und einer Uitraschallfrequenz von 
einzelnen Goldteilchen erreicht wird. Die KaltschweiB- 60 28 Kilohertz verfestigt. Nach 10 Minuten ist die Kavitat 
barkeit des Goldes, die Grundlage des Goldstopfens, gefullt Nach dem Polieren erhalt man eine Oberfla- 
wird durch eine Kontamination der Oberfiache, insbe- chenharte von 40 Vickers. 
sondere durch Flussigkeitsfilme, sehr slark verminderl. 

Aus der DE-PS 3042 008 ist cin Goldstopfverfahrcn 
bekannt, bei dem ein poroser Sinlerkorper oder ein 65 
Drahtgeflechtknauel, vorzugsweise aus Gold, zusam- 
men mit einem im Temperaturbereich von 15 bis 40** C 
sich verfestigenden, plastischen oder fliissigen organi- 



